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Estratto dagli Atti «lolla Società italiana ili se lonzo natu- 
rali. - Voi. XI, Fase. 111. 1868. 



Sulle lorbe lombarde t: salta laro lavorazione, donili del socio prof. 
Lumi Ottavio Frwirtio, Presìdi doli' Istituto tecnico industriale ecc. 
lì erga mi). 




iparalivo di alcune turbe commerciali mi porse argo- 
ìncnlo dì alcune considerazioni sulle medesime, lo lui lidncia die da 
questo, col sussìdio dei vostri lumi, il congresso potrà essere di non 
lieve in fi nenia sull'avvenire economico e industriale, clic tale mate- 
ria ha uicritauienle acquistilo pi;r In H\tlii;!pi> di lli: uuslrc industrie 

Il valore attribuito alle nostre torbe varia secondo i centri di con- 
sumazione da L. 1,30 a L. 2,20 cadaun quintale. Finora, allusi gli 
stretti confini entro i quali mantengono le cognizioni tecniche, non 
fu guari falla regolare cb^ifii'X'.imie imlii-li'iale dei nostri combusti- 
bili, • vi lianno lali discrepanze negli apprezzamenti, (die noi vedia- 
mo trasportare stille slcssc vie e in direzione opposta combustibili ne' 
quali il prezzo di trasporto forma il solo merito del maggior valore 
loro attribuito, mentre sfuggo dallo stesso luogo un altro combusti- 
bile migliore e trascuralo dai consumatori, 

Sé da minor sorpresa siete compresi quando parlale di confronti 
relativi con duo industriali, de' quali l'uno vi porta alle stello un com- 
bustibile, l'altro ve lo deprime, adducendo per sola ragione che non 
conviene al proprio fornu. Il forno ticu sommesso il consumatore alle 
proprie esigenze; le ragioni economiche, le quali farebbero posto alla 
torba , perdono del loro valore dinanzi alla preconcetta esigenza del 
forno, e quando si è abituali a consumare del cult, della lignite, del- 
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l'imiHc, si deve continuare su quel piede di consumo, ancorché ne 
vadi ogni giorno di mezzo la continuata consumazione ili una parie 
giornaliera dei benefizi industriali, i quali vengono convertiti in aria 
abbruciala, a vece di sottoporre il forno alle vere esigenze dell'eco- 
nomia industriale , sostituendo ai combustibili stranieri quelli che il 
paese blesamente; possiede. 

R:i^i!ti;iitliando il prezzo medio dello torbe nostro coll'buille ingle- 
se , eselusi i porti di more dove la semplicità dei trasporti e la loro 
facilita cambia sostanziai mente le condizioni di convenienza, noi ab- 
biamo in media per l'Indile una spesa di DO a 4B franchi per ogni 
tonnellata, mentre invece la torba non costa che L. 90 a 2D. 

11 potere calorifico delle torbe sta in generalo come 1 o 2, in con- 
fronto all'luiille. Siccome però l'buille è più dunsti, mvupa mono spa- 
zio, ed ba un commerciti più facile ed avvinto, noi vediamo anche a 
poca distanza dalle torbiere impiegarsi di preferenza l'imillo invece 
della torba, mentre, a parila di potenza calorifica, l'ugual eosto 
dovrebbe sempre far dare la preferenza al combustibile nazionale. 

Ne la ragiono dell'abbandono in cui giacciono le torbe e imputa- 
bile alla sola ignoranza che si ba sul loro potere calorifero, ma 
bensì al modo diverso e ai diversi risultati che sì ottengono dalla 
maniera colla quale 1" industria della coltivazione delle torbe si eser- 
cita, quindi il poco suo eredito e consumazione. 

A convincersi basta il verificare le differenze che presentano le spe- 
cie diverse di torbe nostrane, e le varietà stesse offerte da una stessa 
torbiera, riguardo al loro potere calorifero. Più grave egli è poi l' in- 
conveniente che si verifica nelle torbe lavorale; lo cosi dette torbe 
compresse. In queste, mentre in alcune aumenta il titolo della densità, 
annientano pure le quantità centesimali di cenere, per cui, più che 
ad arricchire la torba, sembra che si sia lavorato ad aggiungere delia 
terra. 

L'annesso specchio, risultato di alcune analisi da me falle, vi con- 
vincerà , o signori , di quanto slo esponendo. 1 saggi a cui accenno 
rappresentano il potere calorifero e la quantità di cenerò contenuta 
in alcune torbe lombarde ; alcuni di questi saggi furono già accolti 
dalla Società di scienze naturali in una delle suo pubblicazioni, altri 
sono il risultalo di sludi più rceenli. 
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Torba Cballoton, detta Nnovo Antrace; caloria 3500; densità 650. 
Torbe ordinariu : Di;ii',i(;'i Uil. 'J;>il a 'Ivi pei- uijiiì metro cubo. 
Le torbe nostrane Bomprem: klL 7 » B00. 

Le torbe con iprcs.se ciiale, mcntru perdurili tlol toro potori; calori- 
fero, aumentano unormeiiicnio in ceneri, le riunii in molto circostanze 
sono estremo me n to' nocive. 

^Nuocciono le ceneri alla combustione indiretta per la natura delle 
scorie liquide a cui dati luogo, lo quali imbrattano siffattamente le 
griglie dei focolari , da interrompere anclic gli effetti della eomliti- 
slione; nuocciono maggiormente nella e muli usti otre diretta, perchè por- 
tano un contingente di materia estranea all' operazione, e spesso no- 
civa ai nuovi prodotti die colla coltura si vogliano ottenere. 

Porcile le torbe bi venite ji<is^i:io aripii -i.in: pre-so di noi ijtiul grado 
di potere calorifico che possiedono alcune torbe straniere, fi necessa- 
rio clic la lavorazione delle medesime sia a ceti rata mente e meglio stu- 
diala ne' suoi singoli rapporti. .Non è il solo meccanismo, la macellimi 
migliore lineila die può dare i migliori risultati, tua densi la cono- 



scema di I ni te le circostanze inerenti alle diverse specie i!i torbe e 
a quelle il! Ire che ne accompagnano la propria giacitura, lionebé 
il (■(incorso simili knicu delle vai jl- opi'ra/.iimi (li puri li eazione. 

Io non intonilo ili face una cla-silieaz inni.- dcllu torbe, assai difficile 
d'altronde, ed estranea al mio proposilo; mi limilo invece ad accen- 
nare alenile circostanze ili fallOj le (piali, a parer mìo, dovretiliero 

le proprie applii-j/ùmi . imiavcru alla dilfnsione del proprio uso e 
commerdabìlilà: Vncqun, le jinilerie terrone, ed \ solfuri, lo piriti 
principalmente. 

La prima, cioè 1* acqua, v' k sempre mezzo di espellerla, o coli' es- 
siccazimie naturale o artificiale, oppure accelerando l'essiccazione colla 
compressione: quest'ultima operazione però, applicata attualmente in 
quasi tulle le torbiere in sialo ili coltivazione , non migliora la con- 
diziono della torba, perdi;: vi comprimi: altresì la parlo terrosa. 

rimi riceve o ricevette acque torbide idluviimali : ([iic-sti: materie, di- 
sposte a strati o in semi alla uiiik'ri;i lui hosii . suini ili diflìcilo sepa- 
razione, atteso il modo ili essiccazione delle torbe: riesce poi diflici- 
lissiiuo la separazione (piando constano di reliquie di iiiollusclii, come 
si verifica in quella di Crema. 

Le macelline frantuuialrici o spapolatriei dividono bensì le torbe, 
do rendono egli è vero omogenea la pasta, ma difficilincnle arre- 
cano il vantaggio di una perfetta separazione delle materie terrose 
disseminate in seno alle medesime. 

I solfuri e le piriti, idibumlaulissinii in quasi tutte le lorbc, men- 
tre costituiscono 1' «stanilo il piò travedila (Infusione industriale del- 
l' uso delle lorbc, sono di difficilissima separazione, atteso il loro 
modo parziale dì formazione : essendo dilani i solfuri il risultalo della 
riduzione dei solfali esistenti nuli' organismo delle piante costituenti 
le torbe, o dell'acqua in seno alla quale si produce, col l'intermezzo 
di imo del Ire principali elementi costitutivi dell'organismo vegetale, 
la tisica loro formazione e estremamente divisa c diffusa , elle c 
Imbrattala, per cosi dire, ogni minima parie di fibra organica, senza 
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lencr calcoli) dei piccoli noceinolì di pirite stessa elio si possano Iro- 
voro frammischiati alla massa torbosa, nonché quella prodotta dalle 
sostituì ioni, così frequenti nella natura morta. L'operazione della sem- 
plice lavatura e quindi insufficiente ad esportare le piriti. 

In creilo invece possa giovare moltissimo alla Separatone delle pi- 
riti un processo che chiamerei di lievitazione chimica, ossia di rea- 
zione e lenta ossidazione: ossidazione che si può accelerare artilidaU 
nienlu , inzuppando nuli' acqua o lasciando asciugarti parecchie volte 
di segnilo la massa .torbosa; in alloro l'atione ossidante dell'aria, pro- 
muovendo nuovamente la sol fa lizza tiene dei solfuri, li rende solu- 
bili o facilmente eliminabili. 

L'insuccesso delle torbe nel l'applicarlo alla fabbricazione del gas; 
le difficoltà clic si incontrano nel purificare i prodotti pirogenici della 
distillazione delle torbe; il rapido consumo dei recipienti esposti al- 
l'azione della fiamma nei focolari alimentati da torba ; la cattiva in- 
fluenza dei gas ottenuti dalla torba nelle operazioni metallurgiche di 
ridottone, specialmente nella metallurgia del ferro-, dove ta torba oggi 
tiene tanta importanza, specialmente nell'uso dei forni gasogeni , aia 
ad azione diretta ebo a rigeneratore, sono tutte circostanze inerenti 
alla diffusione delle piriti esistenti nelle torbe. 

Ilo accennalo all' eliminazione dell' aequa, condizione alta a stabi- 
lire uno dei titoli commerciali inerenti alle lori»; debbo però ag- 
giungere clic la torba, indipendentemente dall'acqua, allorché viene 
essiccata in condizioni normali, perdo una notevole quantità di mate- 
riale combustibile. Alcuni composti organici, modificandosi colla loro 
ossidazione all'aria, assumono to stalo gasoso; ti ha quindi una per- 
dila reale dì peso in combustibile, conducendole allo slato d'esslcca- 
Xlotn richiesto dal commercio. Il coni merda n le avrebbtt quindi mag- 
gioro interesse a vendere la propria torba a 9B e 30 per */, ui acqua, 
in più della normale, stabilendo una specie di abbuono per quella 
quantità d'acqua a preferenza di essiccarla. Questo fallo d'altronde È 
talmente conosciuto dai produttori, che si preferisce la misura cubica 
al peso, onde evitare nulle vendile le deduzioni necessarie per ab- 
buonare l'acqua, essendosene già p re veti li va mente valutala la «pian- 
tilo approssimativa. 
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Ne bisogna credere che queslo sistema di valutazione sia il più 
opportuno, perchè, variando in genere le torbe di ricchezza combu- 
stibile a norma del posto elio occupano nel relativo strato, ed essendo 
queste soggclle ad avere delle densità diverse, a norma della potenza 
dello «Irato slesso c dei posto clic essa occupa nella massa torbosa , 
uiulio arrischiala e fallace è anche la base indicala di trattazione 
commerciale. 

Rè a risulla ti migliori conduce l'escavazionc dì quelle giaciture di 
torlo, dalle quali mediante operazioni idrauliche potendosi effettuare 
lo scolo delle acque, oppure con mezzi naturali, l'estrazione si fa al- 
l'asciutto; l'operazione in tal caso riesce più facile e meno dispen- 
diosa, ma la natura del prodotto non è per nulla miglioralo per I' ef- 
fetto dì questa operazione; l'unico effetto utile si riduce ad un'essic- 
cazione più rapida. 

Allorquando difetti nella torba 1' acqua viene sostituita dall' aria, 
i solfuri contenuti sì somatizzano e vengono, per effetto di capillarità, 
trasportali alla superficie delle fnrmejlc. Per la conscguente evapora- 
zione, talvolta le torbe imbiancano, tale, tanta e rapida ò la solfali!- 
ziono; i solfati vi aderiscono essiccando, u, a meno che le fornello 
vengano dilavale, porteranno sempre il loro tributo di zolfo nel fo- 
colare. 

Per eliminare possibilmente le piriti dalle torbe è necessario lavo- 
rarle con metodi seguenti e normali, la cui pratica non è generalmente 
eseguita. A elio cosa infalli riduconsi gli effetti meccanici della lavo- 
razione della torba? Ora a modificarne la densità colla compressione, 
ora a tritolarla per renderla più omogenea, ora a separarne i prin- 
cipi! terrosi ; operazioni tulle lodevolmente utili, perchè aumentano 
le proprietà calorifiche dello medesime, ma clic però non raggiungono 
lo scopo di eliminare possibilmente le piriti, causa c ostacolo princi- 
pale alla loro generale diffusione ed uso in parecchie applicazioni 

Il metodo razionale per purificare te torbe dalle piriti, metodo che 
servirebbe anche ad arricchirle in potere combustibile, sarebbe quello 
di sottoporle a reiterale imbibizioni d'acqua o lozioni, le quali però 
non dovrebbero succedersi immediatamcnlc, ma bensì a lunghi in- 



Umilili di tre a sei musi almeno, onde dai 1 tempo all'aria di prò- 
durre la sulfaliz/.immu: itellr jiii-ili , in idiota, iiicrcilctiiln un' iilrala^i"- 
nu, l'acqua discioglie ì solfali e ne produce lo sposta mento. 

Quest'operazione, che io chiamai lievitazione chimica, sarebbe 
poco dispendiosa, applicandola alla coltivazione della torba, li fondo 
della torbiera , divise in appena menti, dovrebbe potersi alternativa,; 
menti! mettere quasi in secco, e quindi nuovamente in acqua, almeno 
tre volle nel periodo di diciatto mesi ; pendente questo tempo, la rea- 
zione chimica dapprima, e gli elTctli scioglienti dell' acqua in seguito, 
produrrebbero sicuramente I" eliminazione di quasi tutta la pirite dif- 
fusa nelle turile (I). Dine poi la torba è sempre sommersa, e che per 
l'utilità dell' estrazione si adoperano macchine speciali atte a taglia- 
re, scavare, o comprimere, o a compiere contemporaneamente que- 
ste singole operazioni, non sarebbe difficile la disposizione di un ba- 
cino artificiale, onde sottoporre la torba alla preventiva lievitazione 
accennala prima di commerciarla. 

Tutto il maggior lavoro richiesto verrebbe ampiamente compensalo 
dal maggior prezzo che acquisterebbe il combustibile. 

Egli È bensì vero che in giornata pochi sono gli industriali italiani 
ì quali siano avvezzi a stabilire razionalmente il vero valore e l'effi- 
cacia dei combustìbili ; ma alla stossa maniera che l'buille, le antraciti 



«ili' liscila dell' a(i|na l'aria vi ruajrij^o, riiti;u:i ut esce- luidu^ialla, carità di solfalo 
ili terni |nir modo, che la si distinguo aneto al sapore. In quella stona torbiera os- 
servai mio del lui fi- rifm;i li dulia ri iuiuiie dell' acqua sui solluri dello [orbe: CRII d 
un \arui scavato ad mia cena profondili nel suiiosodln il. Ila Imlileri . In menu a 
terreno ora reso coltivo, devo l'acqua e limiiiilisiima e fresca, ed È rlcciilsslmadl acido 
wlQilrieo; so le proprietà dell' acqui di questa (onte polcsjoro cuore costami por molli 
anni, sarebbe II caso di utilizzarla come acqua minerale ; ma io ritengo etto a misura 
che l'aria puj eompenetraro nel suolo, 11 fenomeno s'Invertirà, od In Iuoko di acido 
solililrleo, l'acqua diventerà in seguita carica di sottili; questa soreenle solfidrica in 
memi ad una torbiera e min dui bui falli chimici alti a spiesaru la minerai inalimi' 
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vengati» nei paesi di produzionr- l'h^ilìi ali , e anche lavali accura- 
tamente, onde specialmente eliminare lo piriti, ostacolo nello Indu- 
strie a molto operazioni ili riduzione chimica, ed e anzi sulla garanzia 
del titola minimo di piriti, allorché se ne £ stabilito il potere calori- 
fico, che si contrattano i combustibili; io voglio sperare non tarde- 
ranno anche fra di noi ad adottarsi tali formolo nei contratti di com- 
bustibile nazionale. 

Presso di noi i depositi di torbe, c specialmente nell'alta Italia, 
hanno una assai vasta estensione ; su il loro apprezzamento non fu 
in addietro proporzionato alla loro importanza , ciò non è imputabile 
allo medesime, ma bensì ni risultali ottenuti ncll'impicgarlc quali si 
estraggono dai luoghi di produzione naturalo, senza la premessa di 
processi razionali di preparazione. 

Le ragioni economiche d' altronde che si vorrebbero far prevalere 
a danno di una lavorazione confacentc a migliorare lo torbe, non 
hanno nel nostro paese lo slesso valore come all'estero; qui la mano 
d'opera eosta una metà, un lena di meno; quanti' anello noi doves- 
simo investire la spesa di una lira per ogni quintale di torba scavala 
c lavorata, ci a vr essimi) ancora il tornaconto. 

I margini per il lavoro delle torbe sono tracciali dal valore effet- 
tivi), ossia dalla potenza calorifica che il lavoro sudetto può arre- 
care alta torba; quando quindi colla spesa di una lira per ogni quin- 
tale noi possiamo addizionare un equivalente di mille a mille cin- 
quecento calorie di più alle lorbe nostrali, noi dobbiamo farlo. 

Mentre tlifatli noi spendiamo in media per le calorie dei combustibili 
noi rapporti seguenti, porche non potremo spendere altrettanto per 
le torbe, e far. come si dice, fuoco della nottra legna ? 
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In generale adunque tu torbe vengono commerciale ad un prezzo 
inferiore alla legna, quantunque parecchie delle medesime abbiano 
un valore relativamente supcriore. 

Che l'esito della cattiva lavorazione delle torbe sia a tulio pregiu- 
dizio della condizione economica delle torbiere, Io dimostrano le 
eattìve speculazioni fatte da società o persone intraprendenti, le 
quali vi profusero dentro attività e sostanze. Parecchie socìelà falli- 
rono, o cessarono da un'industria che ha lutto il diritto ad essere, 
e tutte le opportunità per migliorarsi, attese lo immense risorse di 
cui la può sovvenire in giornata la meccanica col proprio materiale 
perfezionato. 

Egli è sperabile cho introducendo ì buoni sistemi di coltivazione , 
noi giungeremo non solo ad ottenere la torba in formelle più solide 
e più dense, e quindi di facile trasporto, ma altresì torbe di titolo si- 
curo e suffìcienlemeiiie puriGcato, applicabili quindi alla pluralità 
delle industrie, 

Già ad Avigliana, sul Canavese in Piemonte, a Colico, a Varese, 
a Crema, ad Iseo in Lombardia, funzionano apparecchi e macchine di 
buona costruzione ; ma è necessario che non alla sola compressione o 
o spopolamento della materia torbosa si proceda, ma a quella com- 
pleta lavorazione che solo si può ottenere completando e accomu- 
nando i sistemi e le pratiche. Cosi purificate e lavorale , le nostre 
torbe potranno essere anche convenientemente carbonizzale; e men- 
tre che, colla distillazione, si potranno ottenere parecchi altri pro- 
dotti cIiimìH inijiorlaiili, rol carbone ottenuto si potrà far rivivere la 
quasi spenta industria del ferro, specialmente quella degli alti forni, 
ai quali oramai le foreste nostre non sono più in condizione di som- 
ministrare il carbone occorrente. 

Per I" incremento delle nostre industrie estrattive, noi dobbiamo oc- 
cuparci dell' argomento della coltivazione delle torbiere: molti inte- 
ressi economici vi hanno rapporto; l'agricoltura , l'industrie locali, 
l'igiene si gioveranno dei nostri sludi. 
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Milano, 1868. — Tip. Banurdoot. 
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